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?f™^ S of P J ILTER " OR . WfiDGE FILTER USING 
FLEXIBLE PLASTICS. CARRIER AND PROTECTIVE 
FILM.. 



NEW 

■ ^tical wedge or step alter which consists of a flexible 
plastics carrier (1) for the wedge (2) of coloured «lK 

c^lL? U l Cal with It. thieves s g : ther 

continuously as shown or in steps. The gelatine is cover- 
ed in turn by a thin protective fUm (3). 
USE 

Exposure control of photo-copying machines etc. 
ADVANTAGES 

Simple mfr. process for a filter which is highly stable 
under adverse climatic conditions (heat and humidity 
SPECIFICALLY 

ivemm^^oO^OO 1 " " ^ > ^ ** Pr0teCt ' 



A3-C1, A12-L2A. 
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PRODUCTION 

ine carrier fUm (1) is coated with a suitable adhesive 

Jl gela , tine fUm ' StiU in a Pliable state, is 
laid on it and then formed into a wedge or stepped shape 
by pressure whilst moist. The range of thickness after 
pressing is 5-400u. The gelatine is then hardened by 
exposure to a formaldehyde atmos. in which the partial 
pressure of the formaldehyde is 5-250 Torr. The cover 
ing film (3) is then applied. Formaldehyde post harden- 
ing is pref. at room temp, using gas phase. 




19730U 





,%-^- v - 0ptl8che Filter . .\ '.'••">;' 

Optieche Pilt^ 

eoiche konstanter Dic^te i^t, Snellen unterschiedlicher Dichte, 
»>B; Stuf«mf m verande^licher 
Dichte, sind seit, langem bekaiint. i j' • V} '. -•v'?^' ' 

StufenfilW oder Piiter 'kontlnuierlich verahderHcher Dichte 
finden dabei Anwenduiig bei Belichtiu^sregelvbrrichtungen photo- 
graphischer Aufnahmegerate^ Daoei wird beispielsveise bel Licht- 
messung durch das Ob jektiv, eatsprechend der Empf indlichkeit des 
pbotographischen Mateyiala; ein Stufenf liter mehr oder veniger weit 
▼or das licntmessende Element der Belichtungssteuerung ge- 
schkenkt , urn die Pilaempf indlichkeit bel der Lichtmeasung zu 
beriicksichtigen. 

Ein anderes Anvendungsbeispiel, vorzugsweise fur ein Filter 
kontinuierlich veranderlicher Dichte, besteht bei der Ein- 
stellung der Blendenwerte von Schmalf ilmcameras . Hier kann eine 
Irisblende nur bis zu einem gevissen Wert verkleinert werden 
ohne dafl Beugungserscheinungen auftreten. Eine weitere Schvachung 
des Aufnahmelichtes wird dann , durch mehr oder weniger tiefes 
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Einschvenken eines Filters ko*t LnuierlLch veranderlicher Dichte 
▼or dies e kleinste einstellbare Blend enQffhung eraielt. 

Zur Anxarbung des Kopierlichtes photographischer Kopierautomatei 
warden Stufenf ilter, Filter kohtinuierlich veranderbarer Dichte 
un| Maximalf ilter aus eingefarbter Gelatine verwendet. 

Be:, der Herstellung der Filter nach herk6mmlichen Verfahren 
wird Gelatinelbsung entsprechend eingefarbt und mc so vial Barter 
»U(;egeben, dafi die Giefilbsung fiir die Herstellung des Filters 
auireichend lange verarbeitbar bleibt und dariiberhinaus der 
Faibatoff keine Veranderung (Verfarbung) durch den Harter er- 
ffinrt.Diese Einschraiikinigen ftthren zu einer Unterdosierung des 
Barters, es entstehen nur teilgehartete Gelatinef ilter. - 



it 
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Die Gelatine wird auf eine mit Trennmittel versehene Glasplatte 
gegossen und darUber eine Form gepreBt, durch die die Dicke 
v der Fiiterschicht verfindert wird , und das Filter dadurch den 
gewiinscht en; Dichteverlauf 7 erhalt. Nach AbkUhlung a er Gelatine 



Noch bevor die Gelatine gebiirtet^ 

stuf eiif Srmigen Filtern zur Terbesserung der mechanischen Stabi- 



lisierung eine a Gegenschicht aus transpar enter Gelatine gegossen, 



s o d afi ■ man e ih 



nach Ab- 




^ e ab >ergest)Bilten^ ^ aufgriind 
der noch vorhandenen, HydrophilitSt ^ ausreichend widers tand s 



feet ^ kufler^it Ter- 

20 >t^r*^cf u^a^iund^^^ 

nl 





gefarbten Gelatine- 

Eirit^ifrftfi^ 

Piifes^lst^S :^er Pigiir da^estellt: Darin bedeutet 1 ein 
^ " - -te geffirbte keil- 

transparente Deck- 




Ais Schichttrkger sind Fp^^ Celluloeeestern wie Cellulose- 
acpatpefl /glii^oS^Stdf^^*; Poly carbonat; vorzugsweise 
auf dei Basis von Diphenyiolpropan, Polyestera, insbesondere 
auf der Basis von Polyatloylenglykolterepbtlialat Oder dimensions- 
stabile Trager aus anderen transparent en und f lexiblen Poly- 
meren geeignet. Die Schicht trager naben eine Dicke von 100- 
200 yum. 

Die Filterschicht besteht aus geharteter Gelatine mit einem 
darin gelosten oder f eindispergierten Farbstoff oder Farb- 
stoff gemisch. Geeignete Farbstoff e sind z.B. feinvert elites 
Silber, f einverteilter RuB oder organische Farbstoffe oder 
Farbstoff gemische wie sie beispielsweise in den amerikanischen 
Patentschrif tan 2,622,026 und 2,954,349, in der deutschen 
Patentschrift 893,011 und in der deutschen Auslegeschrif t 
1,184,211 beschrieben sind. 
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...Me Deckfolie beeiebi aue ei, er tranxparenten und fleziblen 
^IWIe aus Cellulose Oder Cellulosederlvaten wie Estern, ins- 
^Sbttdere Celluloeeaoetat, Polyestern Oder Polyolefinen wie 



vy.- V << c ° « ci xi oaer Jfoxyoief inen wie 

:,. Itolypropylen oder Polyfithylen. Die Deekfelie hat vorzugeweise 
^.;*lue Dioke von 60 - lOO/Uin. 

Dle^rflndungegemafien optiseheh Filter werden wie folgt herge- 

A if den Schichttrager aue den obengenannten Materlallen, die 
v»r,ugeweiee eine Hafteehieht besitzen urn die hydrophile 
S M,ht der gefarbten Gelatine mit dea allgeain »ehr hydrophobe 

f6St " Terbina -,»^* ^ Ubliober Weiee die 
O We GeUttaeUch* aufgebraeht. Ble GieBloeung fttr dieee 
Mltereehioht enthalt vorzugeweiee bereite eine geringe Henge 
; *» Hartungemitteln wie z,3. Mueoehloreaure Oder anorganiacne 
^tersoh Chr0malaun - «« .*«**. vorhartung der 

»^ii e ^- U * 8 J' e ^ e •-««*««*.« PSS»"ehydat 0 oa P nar5; 

S^ tt8 f W*^^ 6 Nachhartung wird^orzu^eiee # 

iBanmtemperatur und bei Vermin«»rtW tJ, ,. , Sf " welB ^ 
lft „„,,.— „ , vermlndertem Druck, vorzugeweise zwisohen 

%e^eit ia8be80ndere bel etwa 20 ^orr durobgef Uhrt? 

Bie Zelt for dieee Kaohhartung kann. Je naoh dem gewUneehten 
J5« ^tungegrad ( der lemperatur und de* Partialdruek von 

m Elnwirkungezeitea zwisohen loVstuMen Und m^hr^etffc^'' ' 



• b etrfegt die Einwirkungszeit zur &zielung einWiii^ * 





^^^der Parbs^i 



■ • ^eiapiel 1 . - .. • 

Wir<| in zwei Auftrager eine {feftsqhicnt gemafl B^igl :f$mjr&^ " 

guaammenaetzung der 1 , Astragals aung> 

8,g einea -V^MU&'Ma Ipophthalsaure und Ithylen- 

92 g 1,2-DichlorSthan 
Suaammenaetzung der 2. Antragalbaung 

10 g Gelatine 
50 g Wa8ser 
1 g Maleinaaure 
615 ml Methanol 
145 ml Butanol 
140 ml Aceton 

4 g Celluloaenitrat (K-Wert 30) 
50 ml Methylglykoi 

Auf den substrierten Schichttrager wird eine neutral grau eingeVr : 
fftrbte Gelatinef ilteraqhicht aus einer Giefiloaung vorwiegend ^ - " V 
mtt einer Viakoaitat von 14 cp (40°C), die vie folgt aufgebaui' 
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2 7 4 7 7 r 1 

ifl*, Aufgetr^gen: .. 
' .5w^ Gelatine Fp 35V 

2 Gew.* wafirige 5 *ige ChromalaumlSeung 
0,1 GeW.# Raechlt ^ 

3,0 Gew.jg eines schwarzen Farbatoffs o^«r. o i. 

stoffgemisches, tie « b J 8 - s ° hwarz en Farb 



•'fcea 



Der 
etel 
vlrd 



, ^tentschrif teA beacb^ieben, 
34,9 Gew.g Waaaer 

:?arbatoffanteil richtet aich nach der Dichte >, 
:.enden Filters tj 01 - w » * dichte dea herzu- 

e*j. aee tfassers entsprechend varilert. 



1^8!^^ eine 
M ' , - -Jolgender Zuaammeneetzung angetragen : 

VOn 75 * 9 £ EaaigaMure unc 






IXe^PiXterschicht 



das 



i^ife?wiiye':£^^g^5F n ^ 1,,,a bo1 40"C „„d 93 tfMtffttf 



IwPpP « ela sert.Dartlber hinaus^-WrdW 
■aae^rop^nklima bei 40"a uad 93 : " 



^Sfe^^ - gleiche * ?"terschioiit auf^ihe 
, Pormen de^.PMtePS una A«ftra' 6 en einer reinen Gela 

tit. tigPptH Planparall ?1 en miero her^" 
• • aas F Wer nicat:mehr brauchbar ist. * 



j: ■ < * 
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Patentarispruche 

■ ■ ' . ■; '; x ;:' . . • . ; _ 

/l.)bptisches Keilfilter mit einer auf einem Schichttrager aufge- 
Drachten gefarbten Gelatineschicht, bestehend aus einem flexiblen 
Schichttrager, einer gefarbten Gelatineschicht mit stufenfSrmig 
oder>kontinuierllch ansteigender Schichtdicke und entsprechendem 
Dichteverlauf und einer flexiblen transparent en fest mit der 
gefarbten Gelatineschicht verbundenen Deckfolie. 



2. 



Keilfilter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , dafi 



de: Schichttrager eine Dicke von 60 - 50Cyum und die Deckfolie 
eiie Dicke von 60 - lOO^um besitzt. 

i . 

I , - 

3.Verfahren zur Herstellung von optischen Keilfiltern mit einer 
auf einem Schichttrager angeordneten gefarbten Gelatineschicht, 
dadurch gekennzeichnet, dafi auf einen flexiblen transparent en 
Schichttrager, der mit einer Hafts chicht versehen ist, eine ge- 
farbte Gelatineschicht auf getragen wird, auf die noch feuchte 

..Gelatineschicht eine Keilform. gepreBt wird, wobei kontinuierliche 
oder stufenformige Schichtanderungen in dem Bereich zwischeh 
5 und 40(yum entstehen, Hartung der geformten Filterschicht 

..in einer Formaldehy datmosphare mit einem Part ialdruck von, 
5 - 250 Torr Formaldehy d und Aufbringeh einer Deckfolie auf " 
die gehartete Filterschicht. \. 



4. Terfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi die 
Kachhartung mit Formaldehy d bei Zimmertemperatur in der Gas- 
phase durchgeftthrt wird. 




